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ABSTRACTED -PUB -NO: EP 72493 A 
BASIC -ABSTRACT: 

Cr(III) -contg . tanning salt, (A), for leather tanning, contains Cr(0H)C12, as 



main component, and CuS04 and CaCl2, as subsidiary components. (A) is prepd. by 
reducing a Cr(VI) cpd. to a Cr(III) cpd., esp. in an acid aq. soln. and then 
adding CuS04 and CaCl2 in wt. ratio 1:5. 

(A) pref. has Schorlemmer basicity 33.3%. The Cr(VI)-cpd. is esp. Na- or K 
dichromate, in an aq. HCl soln., in ratio 2:3. Dichromate concn. is 20-25 wt.%. 
Redn. can be effected with sugar, glucose or molasses. 

(A) -use reduces the Cr quantity required in tanning by at least 50%. Free acid 
formation after tanning and the formation of a Cr ion-contg. waste water soln. 
are prevented. High-quality leather is obtd. 
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@ Chrom (III) enthaltendes Gerbsalz und Verf ahren zu seiner Herstellung. 



© Die Erfindung betrifft ein Chrom(lll) enthaltendes Gerb- 
salz zum Gerben von Leder. Das Gerbsalz enthalt ais 
Hauptkomponente die Verbindung Cr(OH)CI 2 sowie als Ne- 
benkomponenten Kupfersulfat und Calciumchlorid. Das 
Gerbsalz varmindert bei seiner Anwendung die zum Gerben 
n6tis«3 Chrommenge und vermeidet sowohl die Bildung von 
freier Saure nach dem Gerben als auch das Entstehen einer 
Chromionen enthahenden Abfall-Losung. 
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Chrom (III) enthaltendes Gerbsalz 
und Verf ahren zu seiner Herstellung. 



Bei bekannten Verfahren zum Gerben von Leder muB die 
zu verarbeitende Haut aufgrund von Faktoren, welche 
die Nebenvalenzbindungen von Chrom begiinstigen, be- 
senders prHpariert sein, urn diese Nebenvalenzbindungen 
zwischen dem Chrom und den Proteinen.. des Kollagens 
auszubilden. 

Bekannte Gerbsalze benotigen relativ viel Chrom , das 
aus mineralischen Vorkommen nur noch in begrenztem 
UmfLang zur Verfiigung steht. 

AuBerdem bildet sich bei den bekannten Gerbverf ahren 
nach dem Gerben freie Saure, die neutralisiert werden 
muB . 

SchlieBlich enthalten die bei bekannten Gerbverf ahren 
anfallenden Losungen Bestandteile , wie Chromionen , die 
der Umwelt schaden kdnnen. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zum Gerben 
von Leder ein neues Gerbsalz bereitzustellen / das die 
Nachteile des Standes der Technik durch einen geringeren 
5 Chromverbrauch beim Gerben, durch das Vermeiden der Bil- 
dung von freier Saure nach dem Gerben sowie durch den 
Wegfall einer die Umwelt belastenden chromhaltigen 
Los'ungen nach dem Gerben uberwindet, 

10 Die Erfindung betrifft ein Chrom(III) enthaltendes 
Gerbsalz, das dadurch gekennzeichnet ist, daB es als 
Hauptkomponente die Verbindung Cr(OH)Cl 2 sowie als 
Nebenkomponenten Kupf ersulf at und Calciumchlorid ent- 
halt. 

15 

Vorzugsweise weist das Gerbsalz eine Basizitat von 
33 , 3 % Schorlemmer auf. 

Das neue Gerbsalz wird durch das erf indungsgemaBe Ver- 
fahren hergestellt , das dadurch gekennzeichnet ist, daB ■ 
man in einer sauren wassrigen Losung eine Chrom (VI } -ver- 
bindung zu einer Chrcm(III) -verbindung reduziert und anschlieBend 
Kupfersulfat und Calciumchlorid im Gewichtsverhaltnis 
1^5 zugibt- 

Die Erfindung betrifft: ferner das genannte Verfahren 
niit der Besonderheit, daB man als Chrom {VI} -verbindung 
Natrium- oder Kaliumdichromat in einer wassrigen 
Losung von Chlorwasserstof f im Verhaltnis von 2 : 3 
einsetzt, wobei das Dichromat in einer Konzentration 
von 20 bis 25 Gewichtsprozent vorliegt. 

Das erf indungsgemaBe Gerbsalz enthalt Kupf er (II) in 
Form von Kupf ersul fat . 

35 

Das Gerbsalz liegt in flussiger oder fester Form vor. 
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Mit Hilfe der Erfindung erfolgt das Gerben des Leders 
auf ganz. andere Welse als bei den bekannten Verfahren. 
Wahrend gemaB dem Stand der Technik, wie erwahnt, die 
Nebenvalenzbindungen des Chroms eine wesentliche Rolle 
spielen, ist bei der Anwendung des erf indungsgem&Ben 
Gerbsalzes die Affinitat des Chroms zum Kollagen eine 
Funktion von Hauptvalenzbindungen durch die Bildung 
von Aminosalzen* 

Diese Aktivierung beruht auf den katalytischen Wirkungen 
des Kupfersalzes bei. der Bildung von Aminosalzen sowie 
des Calciumchlorids, das Kollagen dazu zu befahigen, 
beim Gerben mit Hauptvalenzen zu reagieren. 

Mit Hilfe des erf indungsgemafien Gerbsalzes ist es 
moglich, mehr als 50 % der bisher zajoxl Gerben einge— . 
setzten Chrommenge einzusparen- Dies ist deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil die mineralischen Vorkommen 
dieses Metalls zur Neige gehen. 

Im Gegensatz zu bekannten Gerbverf ahren bildet sich 
bei der Verwendung des erf indungsgemafien Gerbsalzes nach 
dem - Gerben keijae freie Saure, die neutralisiert 
werden muB* 

Ein welter er technischer Vorteil bei der Anwendung des 
erf indungsgemaBen Gerbsalzes besteht darin r daB die 
- — ^enutzten Gerbbruhen praktisch chromfrei sind, ohne 

daB hierfiir eine spezielle Behandlung notig ist* Deshalb 
kSnnen die beim Gerben anfallenden Abwasser ohne Ge— 
fahr fur eine Vergiftung der Umwelt aus dem Gerbereibe- 
trieb abgelassen werden . 
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Die mit dem erf indungsgemaBen Gerbsalz gegerbten 
Leder haben eine ausgezeichnete Qualitat und sind 
dem nach bekannten Gerbverf ahren behandelten Leder 
5 vollig gleichwertig. 

Beim erf indungsgemaBen Verfaliren kann zur Herstellung 
des gewiinschten Chrom(III) -salzes das Reduzieren der 
Chrom(VI) -verbindung mit Hilfe von z.B. Zucker, Glukose 
10 oder Melasse in einem sauren Medium erfolgen. 
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Beispiel; 

Man lost 100,0 kg technisches Natriumdichromat in 
100,0 kg siedendem Wasser und gibt 294,0 kg technische 
Salzsaure (31,2 %) hinzu. Die erhaltene Losung versetzt 
man mit einer wassrigen Losung von 22,5 kg fester 
Glukose in 50,0 kg Wasser von 80 °C. 

Nach Beendigung der Reduktion werden dem Gemisch 2,0 kg 
Kupf er (II) -sulf at und 10,0 kg Calciumchlorid zugegeben. 

Man erhalt auf diese Weise das erf indungsgemaBe Gerb- 
salz. 
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Patentanspruche 



Chrom (III) enthaltendes Gerbsalz zum Gerben von 
Leder, dadurch gekennzeichnet , daB 
es als Hauptkomponente die Verbindung Cr(0H)Cl 2 

sowie als Nebenkomponenten Kupfersulfat und Calcium- 
chlorid enthalt- 

Gerbsalz nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet , daB es eine Basizitat von 33 , 3 % 
Schorlemmer aufweist. 

Verfahren zur Eerstellung eines Chrom{III) ent- 
haltenden Gerbsalzes r das als Hauptkomponente 
die Verbindung Cr(OH)Cl 2 sowie als Nebenkomponenten 
Kupfersulfat und Calciumchlorid enthalt, dadurch 
gekennzeichnet, daB man in einer sauren 
wassrigen Losung eine Chrom (VI) -verbindung zu einer 
Chrom( III) -verbindung reduziert und anschlieBend 
Kupfersulfat und Calciumchlorid im Gewichtsverhaltnis 
1 : 5 zugibt* 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man als Chrom (VI) -verbindung 
Natrium- oder Kaliumdichromat in einer wassrigen 
L5sung von Chlorwasserstof f im Verhaltnis von 2 : 3 
einsetzt, wobei das Dichromat in einer Konzentration 
von 20 bis 25 Gewichtsprozent vorliegt. 
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